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THE RARER ELEMENTS.
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Contains
Nb2O6           Ta205
Hatchettolite,2R(Nb,Ta)206-R2(Nb,Ta)207 63-67%*
Microlite, Ca2Ta207.....................   7-8% 68-69%
Fergusonite, (Y,Er,Ce)(Nb,Ta)04........   14-46%  4~43%
Samiresite, complex....................  4S~46% 3- 4%
Blomstrandine-Priorite, complex.........   18-37%    0-1%
in
Sipylite, RNb04.......................  47-48%    i- 2%
C^wfci^,(Fe,Mn)(Nb,Ta)206.........26-77%    i-77%
Tantalite, FeTa206....................    3~4o% 42-84%
Neotantalite, vid. Tantalite............        23% 60-61%
Skogbolite, FeTa206...................    3~4o% 42-84%
Tapiolite, Fe(Nb,Ta)206..............  11-12% 73-74%
Mossite, Fe(Nb,Ta)206...............        83%*
ii in
Yttrotantalite, RR2(Ta,Nb)4Oi5........  12-13% 46-47%
in ii
Samarskite, R2R3(Nb,Ta)e02i..........  41-56% 14-27%
Nohlite, vid. Samarskite...............   50-51%
Loranskite, complex..................                     47%
Risorite, yttrium niobate...............   36-37%        4%
Stibiotantalite, Sb2O3(Ta,Nb)2O5?......    7 -S %        5*%
Annerodite, complex..................  48-49%
Hielrnite, complex. . .-................    4-16%  55-72%
^Eschynite, R2Nb4O13-R2(Ti,Th)5013.....32-33% 21-22%
Polymignite,
SRTiO3-sRZr03-R(Nb,Ta)2O6.......   11-12%    i- 2%
Euocenite, R(Nb03)3-R2(Ti03)3.|H20.....18-35%
Po^ra^,R(Nb03)3.2R2(Ti03)3.3H20...  19-25%    0-4%
Wohlerite, i2R(Si,Zr)O3-RNb2O6.......  12-14%
Lavenite, R(Si,Zr)03-Zr(Si03)2-RTa2O6. .    o- 5%*
Dysanalyte, 6RTiO3-RNb206..........    0-23%    o- 5 %
Kochelite, vid. Fergusonite.............. 29-30%
Arrhenite, complex.....................    2-3% 21-22%